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(54) Title: POLYMERS WITH ANTI-MICROBIAL PROPERTIES 


(54) Bezeichnung: POLYMERE MIT ANTIMIKROBIELLEN EIGENSCHAFTEN 


(57) Abstract 

H. invention relates to polymer ^ " V HSpJ m - N©(Rl)4-(m+t) - (R2) t - X " < 1 ) 

with antimicrobial properties, consist- 
ing of: a) 99-40 wt % non functional 

vinylically polymerizable monomers and b) 1-60 wt % functional vinylically polymerizable monomers of general formula (I) wherein V « 
vinyl, (meth)acroyl, allyl or styryl, A = a possibly available linking unit, which can be alkyl, aryl, arylalkyl or hydroxy alkyl, which can 
also be interrupted by hetero atoms, e.g. by hetero atoms in urethane, carbonate, ester, amide or ether groups, wherein y = 0 or is 1, Hsp 
= a hydrophilic spacer of general formula (i) -<0-CH2-CH 2 )r- and/or (ii) -(0-CH2-CH(CH 3 )) s with r = O-40, s « 0-40 and r + s « 2-40, 
also m = 1.2 or 3 and R 1 = CH3, ethyl or benzyl, R 2 «= an alkyl radical with 8-20 C-atoms, wherein t ■» 1, 2 or 3 and X CI - Br - I - 
or alkyl sulphate. 


(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft Polymere mit antimikrobiellen Eigenschaften bestehend aus a) 99-40 Gew.-% nicht funktionellen vinylisch 
polymerisierbaren Monomeren und b) 1-60 Gew.-% funktionellen vinylisch polymerisierbaren Monomeren der allgemeinen Formel (I) mit 
V « Vinyl, (Meth)acroyl, Allyl oder Styryl ist, A «= einer gegebenenfalls vorhandenen verknupfenden Einheit, die Alkyl, Aryl, Arylalkyl 
oder Hydroxyalkyl, welche auch durch Heteroatome, beispielsweise durch Heteroatome in Urethan-, Carbonat- Ester-, Amid- oder 
Ether-Gruppen, unterbrochen sein kann, wobei y « 0 oder 1 ist, HSp « ein hydrophiler Spacer der allgemeinen Formel (i) -(0-CH2-CH2)r- 
und/oder (ii) -(0-CH 2 -CH(CH3)) s mit r - 0-40, S « 0-40 und r+s = 2-40, sowie m - 1,2 oder 3 und R 1 « CH3, Ethyl oder Benzyl, R 2 « 
ein Alkylrest mit 8-20 C-Atomen, wobei t « I, 2 oder 3 und X - » CI - Br -, I - oder Alkylsulfat ist. 
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Polymere mit antimikrobiobiellen Eigenschaf t en 


Die Erfindung betrifft Polymere mit antimikrobiellen Eigenschaften. Die 
erfindungsgemalien Polymere bestehen aus an sich bekannten vinylisch 
polymerisierbaren Monomeren, sowie aus Monomeren, bei denen 
mindestens ein langkettiger Alkylrest an eine quarternare 
Ammoniumgruppe gebunden ist, die wiederum uber einen hydrophilen 
Spacer und gegebenenfalls eine verkniipfende Einheit mit einer 
Vinylfunktion verbunden ist. 

Stand der Technik 

EP 0 641 805 A1 beschreibt Polymere mit antimikrobiellen (biophoben) 
Eigenschaften. Die Polymere bestehen aus ethylenisch ungesattigten 
Monomeren, die teilweise uber Seitengruppen kovalent gebundene 
antimikrobielle phenolische Agenzien aufweisen. 

Die Bindung der phenolischen Agenzien erfolgt polymeranalog an 
Bausteine mit funktionellen Gruppen, die mit Amino- oder 
Hydroxylgruppen reagieren konnen. Beispiele fur umsetzbare Reste sind 
Hydroxy-, Hydroxyalkyl-, Dialkyiaminoaikyl- oder Haloalkylgruppen. Die 
phenolischen Reste der biozid funktionellen Monomere sind daher uber 
relativ kurze, hydrophobe Spacer mit der Poylmermatrix verbunden. 

JP~Abstract62 05,936 (Chemical Abstracts, 107, 41977v) beschreibt 
antifungal und antibakterielle Agenzien. Diese weisen einen 
(Meth)acrylrest auf an den Ciber eine Ethylenglykol-, Propylenglykol oder 
Hydroxypropylengruppierung mit 1 - 4 Einheiten ein fluorierter Aromat 
gebunden ist. Die Monomeren werden in einer Polyvinylchloridpaste z. B. 
als antimikrobielle Papierbeschichtung eingesetzt. Die Verwendung in 
Poiymeren ist nicht erwahnt. 

Nazarova et al. (Chemical Abstracts 122: 230183d: Khim.-Farm. Zh. 
(1993), 27 (2), 30 -3) beschreibt biophobe Polymere aus N-(2- 
hydroxypropyl)methacrylamid, das gebundenes Choramphenicol enthalt. 
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Dabei wird in-vivo eine hdhere Aktivitat festgestellt, wenn das 
Chloramphenicol zusatzlich uber einen Glycin-Leucin-Glycin Spacer an 
das Polymer gebunden ist und vom Polymeren abgespalten wird. Die 
Autoren vermuten eine besonders gute Wirkung gegenuber 
intrazellularen Mikroorganismen. Offensichtlich ist die leichte 
Abspaltbarkeit des Chloramphenicols vom Polymer durch enzymatische 
Hydrolyse der Peptidbindung entscheidend fur die gute in-vivo Wirkung. 

Den Einbau eines bakteriziden Monomeren ist fur Dentalanwendungen in 
J.Dent. Rs. 73(8), 1437-1443 (1994) beschrieben. Eine antimikrobielle 
Wirkung wird beobachtet ohne Freisetzung der aktiven Spezies, wobei 
ungeklart ist, ob die Wirksamkeit auf eine bakterizide oder biophobe 
(antiadhesion) Eigenschaft zuriickzufuhren ist. Die eingesetzte 
Pyridiniumverbindung ist uber einen hydrophoben Spacer (langkettiger 
Alkylrest) ans Polymerruckgrat gebunden. 


BNSDOCID: <WO 


9821253A1 I > 


WO 98/21253 PCT/EP97/05806 


Aufgabe und Losung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Copolymere bereitzustellen, 
die durch Copolymerisation mit antimikrobiell wirkenden Monorneren 
erhalten werden und die sich fur die Herstellung von Uberzugen bzw. 
Formkorpern eignen, deren Oberflachen biozide oder biophobe 
Eigenschaften haben, ohne daB es zu einer Freisetzung toxischer 
Verbindungen kommt. Eine nachtragliche, polymeranaloge Anbindung 
von mikrobiologisch aktiven Molekulen an Oberflachen soil so vermieden 
werden. Weiterhin sollte eine Wirkstoffklasse alternativzu den 
phenolischen Verbindungen erschlossen werden, um u.a. durch 
Wirkstoffwechsel oder -kombination eine Selektion resistenter Stamme zu 
vermeiden und um Wirkungslucken zu schlieften. 

Es wurde gefunden, da(S Polymere derfolgenden Struktur uber gute 
antimikrobielle Eigenschaften verfugen. Die Polymere sind aufgebaut aus 

a) 99 - 40 Gew.-% nicht funktionellen vinylisch polymerisierbaren 
Monorneren und 

b) 1 - 60 Gew.-% funktionellen vinylisch polymerisierbaren Monorneren 
der allgemeinen Formel (I) 

(I) [V - A y - HSp] m - N©(Rl)4-(m+t) - (R*) t - X " 

mit 

V = Vinyl, (Meth)acroyl, Allyl oder Styryl ist p 

A - einer gegebenehfalls vorhandenen verknupfenden Einheit, die 
Alkyl, Aryl, Arylalkyl oder Hydroxyalkyl, weiche auch durch 
Heteroatome, beispielsweise durch Heteroatome in Urethan-, 
Carbonat-. Ester-, Amid- oder Ether-Gruppen, unterbrochen sein 
kann, wobei y=0 oderl ist, 
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HSp = ein hydrophiler Spacer der allgemeinen Formel 

(i) - (0-CH 2 -CH 2 ) r - und/oder 

(ii) - (0-CH 2 -CH(CH 3 )) s 

mit r = 0 - 40, s = 0 - 40 und r + s = 2 - 40, sowie 

m = 1 ,2 oder 3 und 

R 1 = CH 3 , Ethyl oder Benzyl 

R 2 = ein Alkylrest mit 8-20 C-Atomen, wobei 

t = 1 ,2 oder 3 ist. 

X "= CI ",Br 7l "oder Alkylsulfat 

Fur die Monomeren a) ist es bevorzugt, daB diese iiberwiegend aus den 
(Meth)acrylsaureestern ausgewahlt sind . Besonders bevorzugt werden 
Polymere bel denen die Monomeren b) (Meth)acrylsaureester der 
allgemeinen Formel (II) 

(II) [CH 2 =CR3-CO-(0-CH 2 -CHR4) n ] m . N®(CH 3 ) 4 _ (m + t (R2 )t . X " 
sind, wobei 

m = 1 ,2 oder 3, n = 2 - 40, 

R 2 = ein Alkylrest mit 8-20 C-Atomen, wobei t = 1,2 oder 3 ist. 
R 3 = H oder CH 3 , 
R 4 = H oder CH 3 

X "= CI ~, Br 7l "oder Alkylsulfat"" 

Obwohl die Wirkungsweise nicht verstanden ist, nehmen die Erfinder an, 
dall die Monomeren b), bei denen eine Kombination der an einen 
hydrophilen Spacer gebundenen quarternaren Ammoniumgruppe, die 
mindestens einen langkettigen Alkylrest aufweist, das antimikrobiell 
wirksame Prinzip der erfindungsgemaBen Polymere darstellt. Dies war in 
keiner Weise vorhersehbar. Die Verwendung von radikalisch 


BNSDOCID: <WO 9821253A1 I > 


WO 98/21253 


PCT7EP97/05806 


5 


polymerisierbaren Vinylgruppen-haltigen Monomeren, insbesondere 
(Meth)acrylsaureestern zum Aufbau der antimikrobiellen Polymere 
eroffnet vielfaltige Moglichkeiten zur Steuerung der weiteren 
Polymereigenschaften, wie Glastemperatur, Mindestfilmbildetemperatur, 
Molekulargewicht etc., so dafX antimikrobielle Polymere fur vielerlei 
Anwendungszwecke zuganglich sind. 

Ausfuhrung der Erfindung 

Die erfindungsgemafcen Polymere mit antimikrobiellen Eigenschaften 
konnen in an sich bekannter Weise durch radikalische Polymerisation der 
Monomere in Gegenwart von Polymerisationsinitiatoren und 
gegebene nfalls Molekulargewichtsreglern erhalten werden. 

Dazu werden a) nicht funktionelle vinylisch polymerisierbaren Monomere 
und b) funktionelle vinylisch polymerisierbaren Monomere gemafJ der 
allgemeinen Formel (I) verwendet. Der Begriff funktionelle Monomere 
kennzeichnet die Monomere b) in dem Sinne, daB ihrem Vorhandensein 
die antimikrobielle Eigenschaft des Polymers zugeschrieben wird. 

Unter antimikrobieller Eigenschaft ist dabei eine keimreduzierende oder 
keimabtotende Wirkung zu verstehen, die eintritt, wenn das Polymer und 
Keime in Gegenwart von Wasser miteinander in Kontakt kommen. 

Monomere a") : 

Geeignete nicht funktionelle vinylisch polymerisierbaren Monomere nach 
a) konnen z. B. Acrylat- oder Methacrylatverbindungen, 
Allylverbindungen, Styrole, Maleinsaure, Maleinsaureanhydrid oder 
andere Vinylverbindungen, wie Vinylester etc. sein . 

Die Monomere a) sind bevorzugt iiberwiegend, z. B. zu wenigstens 90 % 
bezogen auf die Gesamtmenge der Monomeren a), 
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(Meth)acrylatverbindungen. Es konnen jedoch auch geringere Anteile, z. 
B. bis 10 %, anderer Monomere a) enthalten sein. Bevorzugt sind Alkyl- 
(Meth)acrylate mit 1 bis 20 C-Atomen im Alkylrest, Hydroxy-(Meth)acrylate 
oder auch (Meth)acrylat-Verbindungen mit Saure oder Amidfunktionen. 
Beispiele sind Methylmethacrylat, Methylacrylat, Ethylacrylat, Butylacrylat, 
Ethylmethacrylat, Propylmethacrylat, Butylmethacrylat. 
Cyclohexylmethacrylat, Hydroxyethyl(meth)acrylat, Acrylsaure, 
Methacrylsaure, Acrylamid, Methacrylamid. Es konnen auch geringere 
Anteile vernetzender Verbindungen wie z. B. Glycoldimethacrylat oder 
AHylmethacrylat enthalten sein. Bevorzugte Monomere sind 
Alkyl(meth)acrylate . Besonders bevorzugte Monomere a) sind 
Methylmethacrylat und Butylacrylat. 

Monomere b) : 

funktionelle vinylisch polymerisierbaren Monomeren nach b) haben die 
allgemeine Struktur der Formel (I) 


V = Vinyl, (Meth)acroyl, Allyl oder Styryl, bevorzugt ist (Meth)acryloyl 
A = einer gegebenenfalls vorhandenen verknupfenden Einheit, die 
Alkyl, Aryl, Arylalkyl oder Hydroxyalkyl, welche auch durch 
Heteroatome, beispielsweise durch Heteroatome in Urethan-, 
Carbonat-, Ester-, Amid- oder Ether-Gruppen, unterbrochen sein 
kann, wobei y = 0 oder 1 ist. Bevorzugt ist jedoch y = 0. 


Ill 


[V -A y -HSp1 m -N®(Rl)4-(m+t)-(R2) f • X 


mit 
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Beispiele fur A sind: 

2-Hydroxypropoxy ,(2'-hydroxypropoxyphenyl)(2'-hydroxy-3- 
oxyphenyl)propan (aus Bisphenol-A-diglycidylether), 
7,7,9-Trimethyl-4, 1 3-dioxo-3, 1 4-dioxa-5, 1 2-diazatetradecyl- (aus 
HMDI) , 6-Ketohexyloxy-, 6-Ketohexylamino- etc. 

HSp = ein hydrophiler Spacer der allgemeinen Formel 

(i) - (0-CH 2 -CH 2 ) r - und/ Oder 

(ii) -(0-CH 2 -CH(CH 3 )) s 

mit r = 0 - 40, s = 0 - 40 und r + s = 2 - 40 

bevorzugt ist (i) oder (ii), 

besonders bevorzugt mit r = 2 -10 oder s = 2 - 10, 
weniger bevorzugt, aber auch moglich ist (i) und (ii) 
in gemischter oder blockweiser Abfolge, 

m = 1,2 oder 3, bevorzugt 1 oder 2 und 

R 1 = CH 3 , Ethyl oder Benzyl, bevorzugt CH 3 

(beim Vorhandensein mehrerer Reste R1, konnen diese gleich oder 
verschieden sein) 

R 2 = ein unverzweigter Alkylrest mit 8-20, bevorzugt 12 - 18, besonders 
bevorzugt 12 oder 14 C-Atomen, wobei 
t = 1 ,2 oder 3, bevorzugt 1 oder 2 ist, 

X = CI , Br , I oder Alkylsulfat "(bevorzugte Alkylsulfate sind 
CH 3 CH 2 OS0 3 "und CH3OSO3 ), bevorzugt ist CI ~ 
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Bevorzugt fur die Monomeren b) sind (Meth)acrylsaureester der 
allgemeinen Formel (II) 


(II) [CH 2 =CR3-CO-(0-CH 2 -CHR4) n ] m . N©(CH 3 ) 4 _ (m + 1 } . (R2 )t X " ' 


mit 

m = 1,2 Oder 3, bevorzugt 1 oder 2, 
n = 2 - 40, bevorzugt 2-10, 

bei m>1 kann n bei den individuellen Resten gleich oder verschieden 
sein. 

R 2 = ein Alkylrest mit 8-20, bevorzugt 12-18, besonders bevorzugt 12 
oder 14 C-Atomen, wobei t = 1,2 oder 3 ist, bevorzugt 1 oder 2 ist 
R 3 = H oder CH 3 , bevorzugt CH 3 
R 4 = H oder CH 3 , bevorzugt H 

X = CI ~, Br 7l oder Alkylsulfat ~ bevorzugt CI 

Bevorzugte Monomere b) konnen die allgemeine Formel (III) aufweisen. 

(Ill) CH ? =CR3-CO-(0-CH 2 -CH 2 )ur:N®(CH 3 ).R2 • X ~ 

CH 2 =CR3-CO-(0-CH 2 -CH 2 )v 

wobei 

u + v = 6 - 20, bevorzugt 10 

R 2 = ein Alkylrest mit 8-20, bevorzugt 12 C-Atomen 

R 3 = H oder CH3, bevorzugt CH3 

X = CI , Br , I oder Alkylsulfat 7bevorzugtCI 

sind. 

Ein bevorzugtes Monomer b) istz. B. die Verbindung Laurylamin-x-1 0EO- 
Dimethacrylat-Quat (Quat A) gemaU Formel (IV) 


(IV) CH 2 =C(CH3)-CO-(0-CH 2 -CH 2 ) u ^N®(CH 3 )-(C 12 H25)- CI ~ 


CH 2 =C(CH 3 )-CO-(0-CH 2 -CH 2 )^ 
wobei u+ v = 10 ist (statistische Verteilung urn den Mittelwert u,v = 5) 
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Bevorzugt sind Monomere b) der allgemeinen Formel (V) 

(V) CH 2 =CR3-CO-(0-CH 2 -CH 2 ) w - N®(CH 3 ) 2 - R2 X " 
wobei 

w = 2 - 40 

R 2 = ein Alkylrest mit 8-20, bevorzugt 14 C-Atomen, 

R 3 = H oder CH 3 , bevorzugt CH3 

X = CI , Br , I oder Alkylsulfat 7bevorzugt CI 

sind. 

Ein weiteres bevorzugtes Monomer b) ist die Verbindung 2-(2'- 

Methacroylethoxy)ethyl-dimethyltetradecylarnmonium-chlorid (Quat B) 
gemaR Formel (VI) 

(VI) CH 2 =C(CH 3 )-CO-(0-CH 2 -CH 2 ) 2 -N©(CH3) 2 -(C 14 H29)- CI ~ 

Die Monomere a) sind seit langem bekannte durch Standard- 
Syntheseverfahren zugangliche Verbindungen. Die Monomere b) sind 
durch Synthese zuganglich. 

Allgemeine Beschreibuna der Svnthese: 

Die Monomere b) werden ausgehend von ethoxylierten Aminen durch Um- 
oder Veresterung mit (Meth)acrylsaure bzw. (Meth)acrylsaureestern und 
anschlieSender Quaternierung mit einem Alkylchlorid bzw. Dialkylsulfat 
hergestellt. Als Katalysatoren fur die Urn- und Veresterung konnen 
gemaB dem Stand der Technik Sauren, wie z.B. Schwefelsaure, para- 
Toluolsulfonsaure, basische Katalysatoren wie Calciumhydroxid, 
Calciumoxid, Lithiumhydroxid, Lithiumamid o.a. , Zinnkatalysatoren wie 
Dibutylzinnoxid, Dioktylzinnoxid, Metallsaureester wie Tetraisobutyltitanat 
u.a. eingesetzt werden. Zur ProzeUstabilisierung werden ubliche 
Stabilisatoren wie Hydrochinon, Hydrochinonmonomethylether, 4-Methyl- 
2,6-ditert.butylphenol, Phenothiazin o.a. sowie Kombinationen dieser 
zugesetzt. Die Umsetzung geschieht vorteilhaft unter azeotroper 
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Destination des entstehenden Reaktionswasser bzw. niedrigsiedenden 
Alkohols. 

Eine alternative Herstellweise ist die Umsetzung des ethoxylierten Amins 
sowie des Hydroxyalkylmethacrylates mit Diisocyanaten Oder 
Diglycidylethern von Diolen wie Bisphenol-A mit anschlie&ender 
Quaternierung. 

Die Quaternierung erfolgt mittels Alkylchloriden Oder Dialkylsulfaten in 
Substanz Oder in Losemitteln. Gegebenenfalls ist eine Reaktion im 
Autoklaven (Druck) von Vorteil. Denkbar ist auch eine Um- Oder 
Veresterung von hydroxyfunktionellen quartaren Ammoniumverbindungen 
mit (Meth)acrylsaure bzw. -estern. 

AHgemeine Beschre ibunq der Svnthese von Laurvlamin-x-10EQ- 
Dimethacrvlat-Quats f Quat A^ und 2-(2*-Methacrovlethoxvteth Y l- 
dimethvlt etradecvlammonium-chlorid (Quat BY 

Die vorteilhaft eingesetzten Monomere b) insbesondere Quat A (gem aB 
Formel IV) sowie Quat B (gemaU Formel VI) werden fiber die 
Methacrylatester der entsprechenden ethoxylierten tertiaren Amine, die 
durch Umesterung mit Methylmethacrylat und Isopropyltitanat erhalten 
werden, hergestellt. Die Quaternierung erfolgt vorteilhaft im AutoWaven 
zum Erreichen hoherer Temperaturen. Die Quaternierung mit 
Fettalkylchloriden wird bevorzugt in Substanz Oder mit polaren 
Losemitteln, insbesondere bevorzugt mit Alkoholen durchgefuhrt. 
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Antimikrobielle Polvmere aus den Monomeren a) und b) 

Die erfindungsgemaUen Polymere mit antimikrobiellen Eigenschaften 
konnen in an sich bekannter Weise durch radikalische Polymerisation der 
Monomere in Gegenwart von Polymerisationsinitiatoren und 
gegebenenfalls Molekulargewichtreglem erhalten werden. 

Dazu werden a) nicht funktionelle vinylisch polymerisierbaren Monomere 
und b) funktionelle vinylisch polymerisierbaren Monomere gemaB der 
allgemeinen Formel (I) verwendet. Der Begriff funktionelle Monomere 
kennzeichnet die Monomere b) in dem Sinne, daB ihrem Vorhandensein 
die antimikrobielle Eigenschaft des Polymers zugeschrieben wird. 

Unter antimikrobiellen Eigenschaften wird eine, das Wachstum von 
Mikroorganismen, insbesondere von Bakterien Oder Hefepilzen, 
hemmende Oder auch keimreduzierende Wirkung verstanden. Eine solche 
Wirkung kann mit einer Reihe von Methoden, die dem Fachmann gelaufig 
sind, festgestellt werden. Geeignet istz. B. die Methode des aufgesetzten 
Tropfens nach Nurdin, Helary und Sauvet ("Biocidal Polymers Active by 
Contact. II. Biological Evaluation of Polyurethan Coatings with Pendant 
Quarternary Ammonium Salts, J. Appl. Pol. Sci. 50, 663 - 670, 1993). 
Dabei werden 100 ^il einer Zellsusupension mit ca. 10.000 
Bakterienzellen, z. B. Klebsiella pneumoniae, auf ein Stuck des zu 
priifenden Polymers aufgesetzt und fur eine definierte Zeit, z. B. 3 
Stunden, inkubiert. Anschliefcend wird der Tropfen mit der Zellsuspension 
abgenommen und die Anzahl der koloniebildenden Einheiten im Vergleich 
zu einer Kontrolle bestimmt. Zur Kontrolle, ob die antimikrobielle Wirkung 
auf das Polymer selbst Oder durch im Polymer ehthaltene, diffundierende 
Substanzen, z. B. Restmonomere, zuruckzufuhren ist, eignet sich z. b. ein 
Test bei dem Polymerstucke auf eine mit Bakterien angeimpfte 
Nahrmediumplatte verbracht wird. Falls diffundierende antimikrobielle 
Substanzen enthalten sind, kann dies an der Bildung eines Hemmhofs, 
einer klaren Zone in der das Bakterienwachstum inhibiert ist, um das 
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Polymerstiick kommen. Geeignete Testverfahren konnen z. B. auch aus 
EP-A 641 805 entnommen werden. 

Die Monomere a) konnen zu 40 - 99 Gew.-%, bevorzugt 70 - 99, 
besonders bevorzugt zu 80 - 99, insbesondere zu 85 - 95 Gew.-% 
enthalten sein. Die Monomere b) sind zu 1 - 60 Gew.-%, bevorzugt 1-30 
Gew.-%, besonders bevorzugt zu 1 - 20 Gew.-% und insbesondere zu 5 - 
15 Gew.-% enthalten. 

Ein erfindungsgemafces Polymer kann beispielsweise 30 - 70 Gew.-%, 
bevorzugt 50 - 60 Gew.-% Methylmethacrylat und 70 - 30 Gew.-%, 
bevorzugt 35 - 45 Gew.-% Butylacrylat als Monomere a) sowie 1 - 20, 
bevorzugt 5-15, insbesondere 8-12 Gew.-% Laurylamin-x-10EO- 
Dimethacrylat-Quat (Quat A) oder 2-(2*-Methacroylethoxy)ethyl- 
dimethyltetradecylammonium-chlorid (Quat B) als Monomer b) enthalten. 

Per Aufbau der Polymeren 

Die Monomeren a ) sind in aller Regel unkritisch, solange sie nicht die 
antimikrobieiie Wirkung aer Monomeren b) aut der Holymerisatobert l ache 
neutralisieren. Die Auswahi der Monomeren a) richtet sich deshalb in 
erster Linie nach dem Einsatzzweck und den angestrebten 
Materialeigenschaften des Polymeren. 

Falls harte, mechanisch widerstandsfahige Formkorper hergestellt werden 
sollen, liegt die Glastemperatur der Polymeren , bzw. die 
Erweichungstemperatur im Fall von Polymeren mit kristallinen Anteilen, im 
allgemeinen weit oberhalb der Raumtemperatur, also beispielsweise 
zwischen 80 und 150 Grad C. Dekorative oderfunktionelle 
Beschichtungen wie Anstriche basieren haufig auf Polymeren mit 
Glastemperaturen im Bereich von 0 bis 100 Grad C. Je flexibler die 
Beschichtung sein soil, desto niedriger liegt im allgemeinen die 
Glastemperatur. Klebende Beschichtungen fur die Anwendung als 
Haftkleber haben meist Glastemperaturen weit unter 0 Grad C. Sie sind 
bei Raumtemperatur weich und stark klebrig. Falls erwiinscht und der 
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antimikrobiellen Wirkung nicht abtraglich, konnen die Polymeren vernetzt 
sein. Die erfindungsgemafJen Polymere weisen Glastemperaturen im 
Bereich von - 60°C bis 150°C auf. Bevorzugt sind 0°C bis 60°C. 
Die Glastemperatur T g kann z. B. der Literaturstelle Brandrup und E.H. 
Immergut, "Polymer Handbook" Interscience 1966, S. 111-61 bis III-63, oder 
dem "Kunststoffhandbuch", Band IX, Herausgeber R. Vieweg und F. 
Esser, Carl-Hanser-Verlag, Munchen 1975, S. 333 bis 339 und T.G. Fox 
in "Bull. Am. Physics Soc", Vol. I, (3) S. 123 (1956) entnommen werden. 

Auch die Form der Applikation oder Verarbeitung des Polymeren kann fur 
die einzustellende Glastemperatur eine Rolle spielen. Dem Fachmann ist 
beispielsweise bekannt, dali im Falle einer Applikation als wafcrige 
Dispersion die Auswahl der Monomeren so zu treffen ist, dalS die 
Mindestfilmbildetemperaturen MFT bestimmbar nach DIN 53 787 der 
Dispersion die Trocknungstemperatur nicht ubersteigt. Im allgemeinen. 
wird die MFT zwischen 0 und 60 Grad C liegen. 

Die Auswahl der Monomeren a) erfolgt deshalb in an sich bekannter Art 
und Weise. Dem Fachmann ist bekannt, wie er Monomere, deren 
Homopolymere hohe bzw. niedrtge Glastemperaturen haben 
("hartmachende" bzw. "weichmachende" Monomere), kombinieren muB, 
urn die gewunschten Materialeigenschaften einzustellen. 
In der bevorzugten Ausfuhrungsform ist das erfindungsgemaSe Polymer 
nicht wasserloslich und allenfalls begrenzt wasserquellbar. 

Die Monomeren a) bestehen deshalb zu mehr 70 % aus Monomeren, 
deren Wasserloslichkeit bei Raumtemperatur unter 30 g/l, insbesondere 
unter 20 g/l, liegt. Bevorzugt ist ein Anteil von mehr als 90 %, besonders 
bevorzugt mehr als 95 % an solchen Monomeren. Beispiele sind einfach 
ungesattigte Monomere wie Styrol, Ethylen, Propylen, Vinylchlorid, 
Vinylidenchlorid, Butadien, Vinyl- und Allylester und -ether wie 
Vinylacetat, Ester der Malein-, Fumar- und Itakonsaure, Ester und 
substituierte Amide der Methacryl- und Acrylsaure sowie Methacryl- und 
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Acrylnitril. Besonders bevorzugt sind die Ester der Methacryl- und 
Acrylsaure, ggf. in Kombination mit Styrol, substituierten Amiden der 
(Meth)acrylsaure und (Meth)acrylnitril. Aus der breiten Palette seien nur 
einige Vertreter exemplarisch genannt: C-j - C20-Alkylester der 
(Meth)acrylsaure, insbesondere Methyl-, Ethyl-, Propyl-, 
Butyl(meth)acrylat, Cyclohexyl(meth)acrylat, Benzyl(meth)acrylat, 
lsobornyl(meth)acrylat und kurzkettige Alkylglykol(meth)acrylate wie 
Ethoxy- Oder Butoxyethyimethacrylat Oder Ethyltriglykolmethacrylat. 

Neben den einfach ungesattigten Monomeren konnen mehrfach 
ungesattigte Monomere je nach Einsatzzweck, Applikationsform oder 
Herstellverfahren in mehr oder minder grofcen Anteilen zugegen sein. 
Dem Fachmann ist bekannt, in welchen Fallen er den Anteil solcher 
Monomerer, die bereits wahrend der Polymerisation zur Vernetzung des 
Polymeren fiihren konnen, beschranken mufi. Beispielhaft sei auf die 
Losungspolymerisation verwiesen, bei der bereits Anteile unter 1 % zur 
Vernetzung und damit zur Vergelung des Ansatzes fuhren konnen. 
Andererseits konnen bei Application einer aus Monomeren bestehenden 
Beschichtung und Aushartung auf dor Substratobcrflacho, beis p ielbweise 
durch UV-Strahlung, nahezu beliebig grolle Anteile an mehrfach 
ungesattigten Monomeren verwendet werden. 

Beispiele fur solche Monomere sind Ethylenglykoldi(meth)acrylat, 
Triethylenglykoldi(meth)acrylat, Butandioldi(meth)acrylat, 
Hexandioldi(meth)acrylat, Trimethylolpropantri(meth)acrylat, 
Allyl(meth)acrylat, Methylenbismethacrylamid oder -acrylamid, 
Divinylbenzol und Triallylcyanurat. Einschrankend fur den Gehalt an 
mehrfach ungesattigten Monomeren ware allerdings, wenn etwa durch 
eine eingeschrankte Beweglichkeit der vernetzten Polymerketten die 
antimikrobielle Wirkung beeintrachtigt wiirde. 

Neben den Monomeren mit geringer Wasserloslichkeit konnen in 
beschranktem Umfang Monomere vorhanden sein, deren 
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Wasserloslichkeit bei Raumtemperatur hoher ist als 30 g/l, insbesondere 
als 20 g/l. Der Anteil ist auf weniger als 30 % der Monomeren a) zu 
beschranken, bevorzugt sollte er unter 10 % liegen, insbesondere unter 5 
%. Das Copolymerisieren von untergeordneten Anteilen solcher 
Monomerer zum Erzielen bestimmter Eigenschaften ist bekannt. 
Beispielhaft zu nennen ist hier die Verbesserung der Haftung auf 
bestimmten Substraten, die Erhohung der Stabilitat von dispersen 
Systemen, die Verbesserung der Pigmentierbarkeit oder der Anfarbbarkeit 
Oder die Erhohung der Chemikalienbestandigkeit durch nachtragliche 
Vernetzung des Polymeren. Beispiele fur solche Monomere sind 
polymerisierbare Carbonsauren wie (Meth)acrylsaure, Maleinsaure und 
Itakonsaure, polymerisierbare Phosphon- Oder Sulfonsauren wie z.B. 1- 
(Meth)acrylamido-2-methylpropansulfonsaure, 
Hydroxyalkyl(meth) aery late, Glycerinmonomethacrylat, 
Glycidylmethacrylat, (Meth)acrylamid, N-Methylolmethacrylamid und 
dessen Ether, Maleinsaure, Alkoxypolyalkylenglykol(meth)acrylate, 
Dimethylaminoethyl(meth)acrylat, Dimethylaminopropyl(meth)acrylamid, 
ungesattigte Ethylenharnstoffderivate wie N-(2- 

Methacryloyloxyethyl)ethylenharnstoff, N-Vinylpyrrolidon, N-Vinylimidazol 
und verseiftes Vinylacetat. 

Polymerisation 

Im Prinzip eignen sich alle einschlagig verwendeten 
Polymerisationsverfahren zur Herstellung der Polymeren (siehe z.B. H. 
Rauch-Puntigam, Th. Voelker, Acryl- und Methacrylverbindungen, 
Springer Verlag 1967 oder Encyclopedia of Polymer Science and 
Enginieering, Vol 13, S. 708 ff., John Wiley & Sons, 1988). In der Regel 
bedient man sich der radikalischen Polymerisation unter Verwendung der 
iiblichen Radikalinititatoren. Als Verfahren genannt seien u.a. die 
Losungs-, Emulsions-, Suspensions-, Fallungs- und 
Substanzpoplymerisation. Eine wesentliche Rolle fur die Wahl des 
Herstellverfahrens spielt die Applikationsform, in der das Polymere 
angewendet werden soil oder die Art und Weise der spateren 
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Verarbeitung/Formgebung. Aufgrund des amphiphilen Charakters und der 
kationischen Ladung des Monomeren b) kann es jedoch im Einzelfall zu 
Loslichkeitsproblemen oder zu Unvertraglichkeiten kommen, die die 
Auswahl des Polymerisationsverfahrens beeinflussen oder bei der 
Festlegung der Polymerisationsbedingungen berucksichtigt werden 
sollten. 

Derartige Probleme sind der Regel fur den Fachmann vorhersehbar, oder 
er ist in der Lage, durch Vorversuche geeignete 

Polymersationsbedingungen herauszuarbeiten. Beispielsweise kann es 
ratsam sein, im Falle der Emulsionspolymerisation auf die ublicherweise 
eingesetzten anionischen Tenside zu verzichten, um Unvertraglichkeiten 
mit den Monomeren b) zu vermeiden und stattdessen auf nicht-ionische 
oder kationische Tenside auszuweichen oder ganzlich ohne Tenside zu 
arbeiten. Auch die Verwendung von einpolymeriserbaren Tensiden, oder 
allgemeiner, stabilisierenden Einheiten wie z.B. 
Alkoxyethylpolyethylenglykol(meth)acrylaten ist moglich. 

I m Falle der Substanzpolymcrisatio n konnte es, fa ll s die Monomeren a) 

sehr hydrophob sind, zu einer zu schlechten Loslichkeit der Monomeren 
b) kommen, so daG beispielsweise die Losungs- oder die 
Emulsionspolymerisation vorzuziehen waren. 

Auch ist es moglich die Monomermischung als solche auf einem zu 
beschichtenden Substrat zu applizieren und auszuharten. Diese 
Vorgehensweise ist bekannt. Die Polymerisation kann dabei durch 
thermischen Initiatiorzerfall oder Redoxreaktionen eingeleitet werden. In 
den meisten Fallen erfolgt die Aushartung allerdings durch Strahlung, vor 
allem UV-Strahlung, unter Verwendung von Photoinitiatoren. 

Das Molekulargewicht der Polymeren ist nicht kritisch im Hinblick auf die 
antimikrobielle Wirkung. Es wird im allgemeinen so eingestellt, daS 
Anforderungen an Verarbeitbarkeit und Werkstoffeigenschaften erfullt 
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werden. In den meisten Fallen liegt das Molekulargewicht zwischen 
20.000 und 500.000. Dabei liegen Losungspolymerisate und 
thermoplastisch zu verarbeitende Polymerisate eher in der unteren Halfte 
dieses Bereichs, beispielsweise bei 100.000, wahrend 
Emulsionspolymerisate meist hohere Molekulargewichte haben und eher 
in der oberen Halfte dieses Bereichs liegen. Die Bestimmung des 
Molekulargewichts M w kann beispielsweise per 

Gelpermeationschromatographie Oder per Streulichtmethode erfolgen 
(siehe z. B. H. F. Mark et al., Enzyclopedia of Polymer Science and 
Engineering, 2nd. Ed., Vol. 10, Seiten 1 ff, J. Wiley, 1989). In der Praxis 
werden Viskositatsmessungen meist vorgezogen. 

Niedrigere oder hohere Molekulargewichte sind allerdings auch moglich, 
bis hin zu unendlich hohen Molekulargewichten in vernetzten Systemen. 
Das gewunschte Molekulargewicht kann in an sich bekannter Weise z.B. 
durch Molekulargewichtsregler wie Mercaptane, durch die Initiator- oder 
Monomerkonzentration oder die Polymerisationstemperatur eingestellt 


Bei der Auswahl der Monomeren a) und b) ist deren 
Copolymerisationsverhalten zu berucksichtigen. Charakterisiert wird das 
Copolymerisationsverhalten durch Copolymerisationsparameter von 
Monomerenpaaren (vgl. Encyclopedia of Polymer Science and 
Enginieering, Vol 13, S. 708 ff., John Wiley & Sons, 1988). 

Um ein gleichmaSiges Einpolymerisieren aller Monomeren zu 
gewahrleisten, ist es vorteilhaft, Kombinationen zu vermeiden, deren 
Copolymerisationsparameter weit auseinanderliegen. Anderseits sind 
dem Fachmann Methoden bekannt, die Copolymerisation in gewissen 
Grenzen auch bei ungunstigen Copolymersationsparametern zu 
erzwingen, beispielsweise indem nur ein Teil des bevorzugt 
einpolymerisierenden Partners vorgelegt und der Rest nach MaSgabe des 
Verbrauchs im Verlaufe der Polymerisation zudosiert wird. Es ist auch 
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mdglich, daB ein ungleichmaBiges Copolymerisieren der Monomeren 
sogar gewollt ist, um durch die heterogene Polymerisatzusammensetzung 
besondere Effekte zu erzielen. 

Bevorzugt sind allerdings Kombinationen der Monomeren a) und b) t die 
eine gleichmaBige Copolymerisation erwarten lassen oder es 
unwahrscheinlich machen, daB ein erheblicher Teil eines der Monomeren 
nicht ins Copolymerisat eingebaut wird. Das Copolymerisationsverhalten 
der wichtigsten Monomeren a) ist bekannt (vgl. J. Brandrup, E.H. 
Immergut, Polymer Handbook, Third Ed., John Wiley & Sons, 1989). Die 
Copolymerisationsparameter der Monomeren b) wurden von den 
Erfindern nicht bestimmt. Es ist aber davon auszugehen, daB die Art der 
Doppelbindung das Copolymerisationsverhalten im wesentlichen 
bestimmt, so daB Monomere b) mit einer Methacryloylgruppe ein 
ahnliches Copolymerisationsverhalten haben, wie die bekannten 
Methacrylate. Monomere b) mit einer Methacryloyl- oder Acryloylgruppe 
eignen sich deshalb in besonderer Weise fiir die Kombination mit 
Methacrylaten und Acrylaten der Gruppe a) sowie mit Styrol. Monomere 
mit Vinyldoppelbindung wie Vinylchlorid zeigen keine groBe Tendenz zur 
Copolymerisation mit Methacrylaten oder Acrylaten. Sollen solche 
Monomere mit den Monomeren b) copolymerisiert werden, so ist es aus 
Kenntnis der Copolymerisationsparameter vorteilhaft, wenn als 
ungesattigte Gruppe V beispielsweise eine Vinylestergruppe gewahlt wird. 
In gleicher Weise kann sich ein Fachmann weitere Kombinationen der 
Monomeren a) und b) zusammenstellen, die ein vorteilhaftes 
Copolymerisationsverhalten erwarten lassen. 

Verwendu na und vorteilhafte Eiqenschaften der Polvmere 

Die Copolymeren sind bevorzugt wasserunloslich und allenfalls begrenzt 
in Wasser quellbar. Sie eignen sich zur Herstellung von Beschichtungen 
und Formkorpern, bei denen mikrobieller Bewuchs unerwunscht ist und 
vermieden werden soil. Hierzu gehoren Anstriche wie Schiffsfarben, 
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Fassadenfarben, Bodenbeschichtungen oder Holzlasuren, selbstklebende 
Beschichtungen, Beschichtungen von Zeltplanen und Duschvorhangen, 
die Ausrustung von Textilien wie Gewebe oder Vliesstoffe beispielsweise 
fur den Hygienebereich oder fur Filter. Als Beispiele fur Formkorper waren 
Turgriffe, Gelander, Sanitar- oder Kuchenoberflachen, Materialen fur 
wasserfuhrende Teile wie Rohre, Dichtungen, Ventile, Membranen zu 
nennen. Auch textile Fasern oder Game konnen aus erfindungsgemafi 
aufgebauten Copolymeren hergestellt werden. Im Idealfall hemmt die 
antimikrobielle Oberflache das Wachstum von Mikroorganismen in dem 
an die Oberflache angrenzenden Medium, so da(5 auch eine 
konservierende Verpackung von leicht verderblichen walirigen Waren 
mogltch ist, ohne daS toxische oder bedenkliche Substanzen zugesetzt 
oder von der Oberflache abgeben werden muBten. 
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BEISPIELE 

Beispiel 1: Svnthese des Quats A 

a) Herstellung des Dimethacrylates von ethoxyliertem Laurylamin 
(Laurylamin x 10EO): 

160,5 g ethoxyliertes Laurylamin (MarlazinUO) werden mittels 
Cyclohexan am Wasserabscheider getrocknet. Nach destillativer Ent- 
fernung des Schleppmittels werden 52 mg Hydrochinonmonomethylether, 
52 mg Phenothiazin, 130 mg N,N*-Diphenyl-p-phenylendiamin sowie 100 
g Methylmethacrylat (MMA) zugesetzt, und der Ansatz wird nochmals 
durch azeotrope Destination entwassert. Nach Zugabe weiterer 15 ml 
MMA wird bei 80 e C 1,0 g Tetraisopropyltitanat zugegeben. Der Ansatz 
wird zum Sieden erhitzt und Methanol/MMA abdestilliert. Nach 9 h ist die 
Reaktion beendet. Unter Zugabe von verdiinnter Schwefelsaure wird der 
Katalysator gefallt und nach Neutralisation mit waBriger Natriumcarbonat- 
losung unter Druck abfiltriert. Uberschussiges MMA wird am Rotations- 
verdampfer entfernt. 

DieAusbeute betrug 177,6 g; die Strukturbestatigung erfolgte durch NMR. 


b) Herstellung des Laurylamin-x-10EO-Dimethacrylat-Quats (Quat A) 
In denTefloneinsatz des Autoklaven werden 85,0 g Dimethacrylat des 
ethoxylierten Laurylamins, 45,8 g Aceton, 43 mg N.N'-Diphenyl-p- 
phenylendiamin sowie 2 mg 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxyl 
gegeben. 4,5 g Chlormethan werden aufgedruckt. Bei 90 e C wird 24 h 
geruhrt. Innerhalb dieser Zeit baut sich der Druck (4-5 bar) ab. Nach 
Abkiihlen auf Raumtemperatur wird der Autoklav gedffnet. Es werden 
118,6 g klare, braungefarbte, acetonische Losung (66Gew%) erhalten. 
Strukturbestatigung durch NMR 
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Beispiel 2: Svnthese von 2-(2*-Methacrovlethoxvtethvl- 
dimethvltetradecvlammonium-chlorid (Quat 

Im Autoklaven werden 25,0 g 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethylmeth- 
acrylat, 33,6 ml 1-Chlortetradekan, 22,8 ml Ethanol, 50 mg Kaliumiodid 
sowie 12 mg Hydrochinonmonomethylether 24 h unter Ruhren auf 105*C 
erhitzt. Der Druck steigt auf ca. 2 bar. Nach Abkuhlen auf Raum- 
temperatur wurde der Autoklav geoffnet. Das Quat B liegt als 75%lge 
ethanolische Losung vor. Die Strukturbestatigung erfolgt durch NMR. 

Beispiel 3: Herstelluna des Copolymers mit Quat A 
13,3 g MMA, 10,65 g Butylacrylat, 4,07 g Quat A-Ldsung (66%ig in 
Aceton, 10 Gew% Quat A bez. auf Monomerengemisch), 0,132 g 2, 2 - 
Azobis-(isobutyronitril) (AIBN) sowie 0,1 ml 2-Ethylhexylthioglycolat 
werden gemischt und in eine Glaskammer (16x16 cm Glasplatte, 1,5 mm 
Distanzschnur) luftblasenfrei eingefullt. Die Kammern werden mit Kitt 
verschlossen und mit Klammern versehen. Im Trockenschrank wird 23 h 
bei 50 C polymerisiert. Nach Entfernen der Klammern wird 1 h bei 75*C 
und 2 h bei 90*C getempert. 

Es wurden klare, transparente, leicht braunlich gefarbte Polymerisate 
(Glastemperatur: 7*C) erhalten. 

Beispiel 4: Herstellunq des Copolymers mit Quat B durch 
Emulsionspolvmerisation 

Zu 30 g Wasser werden 6,89 g MMA, 5,27 g Butylacrylat sowie 2,92 g 
Quat B (als 43%ige Losung) und 0,09 g 2-Ethylhexylthioglycolat gegeben. 
Bei einer Ruhrgeschwindtgkeit von 500 U/min wird das Gemisch bei 70°C 
emulgiert. Anschliefcend wird bei einer Riihrgeschwindigkeit von 250 
U/min mit 0,084 g 2,2'-Azobis(2-aminopropan)dihydrochlorid (geldst in 
0,1g Wasser) initiiert. Der Dispersion wird nach einer Reaktionszeit von 
einer Stunde weitere 0,042 g Initiator (gelost in 0,5 g Wasser) zugegeben 
und noch weitere 30 min bei 70°C geruhrt. Dann wird der Ansatz auf 
Raumtemperatur abgekiihlt und die Dispersion uber ein Metallsieb DN 70 
filtriert. 
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Restmonomerengehalt: 296 ppm Methylmethacrylat (MMA), 96 ppm 
Butylacrylat 
Feststoffgehalt: 29,7 % 
Teilchengrofce: 130 nm (kein Koagulat) 

Durch AusgieBen der Emulsion auf eine silikonumrandete Giasplatte und 
Trocknen iiber Nacht bei 50 °C wurde ein klarer, transparenter Film 
erhalten. 

Glastemperatur: 36 °C 

Beispiel 5: Herstellunq eines VerQlei chspolvmeren ohne funktioneltes 
Monomer 

Beispiel 3 wird wiederholt, mit dem Unterschied, dall ein Gemisch aus 
22,0 g MMA, 18,0 g Butylacrylat, 0,16 g AIBN sowie 0,12 g 
Ethylhexylthioglycolat verwendet wird. 

Beispiel 6: Prufunq der Polvmere aus Beispiel 3 und 5 auf baktermri* 
Eig e nschafton 

Die Polymerfilme aus Beispiel 3 und 5 wurden 24 Stunden in Wasser 
gelagert, dabei erfolgte nach 8 h ein Austausch des Wassers. Die Filme 
wurden anschliefSend luftgetrocknet. 

Die bakterizide Wirkung dieser Polymerfilme gegen die Testorganismen 
Staphylococcus aureus und Bacillus cereus wurde folgendermaBen 
gepruft 

Jeder Testorganismus wurde in einem Erlenmeyerkolben mit 5 ml 
Standard-I-Bouillon geimpft und 16 Std. bei 37 °C als Standkultur 
inkubiert. Danach wurde 1:10000 verdunnt. Mit 8 ml dieser Verdunnung 
wurden Strerfen der zu untersuchenden Polymerfilme (5 cm x 1 cm) in 
sterilen Reagenzrohrchen uberschichtet. Daraufhin wurden sofort, nach 2, 
4 und 20 Stunden Lebendkeimzahlen (LKZ/g) bestimmt. Die Inkubation 
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der Reagenzrohrchen erfolgte unter Schutteln. Das Ergebnis ist in 
nachstehender Tabelle zusammengefaSt 



Lebendkeimzahlen (LKZ/g) 

Staphylococcus aureus (ATCC 
6538) 

Bacillus cereus (ATCC 2) 

Inkubations- 
zeit 

Polymer aus 
Bsp. 3 

Vergleichs- 
polymer (Bsp.5) 

Polymer aus 
Bsp. 3 

Vergleichs- 
polymer(Bsp.5) 

keine 

> 10 s 

1,2x105 

> 105 

6,5 x10 3 

2 Stunden 

4,2x10* 

3,8x10* 

3,5 x10 3 

4,5 x10 3 

4 Stunden 

2,9 x 10 4 

7,1 X10 4 

1,3 x10 3 

8,7x102 

20 Stunden 

< 101 

7,3 x10 3 

< 101 

> 10 6 


Beispiel 7: 

Antimikrobielfe Eiqenschaften der Polvmere aus Beispiel 3 und 4 

a) Kontaktinhibierung von Klebsiella pneumoniae DSM 798 durchi das 
Polymer 4A aus Beispiel 3. 

Die Polymerfolie des Polymeren 4A aus Beispiel 3 wurde 24 h in Wasser 
gelagert und nach 8 h erfolgte ein Austausch des Wassers. Die Folie 
wurde anschlieliend luftgetrocknet 

K. pneumoniae DSM 798 (DSM = Deutsche Sammlung von 
Mikroorganismen) wurde uber Nacht in HPG-Vollmedium (1 % 
Hefeextrakt, 1 % Pepton und 1 % Glucose) bei 35 °C angezuchtet. Die 
Zellen wurden abzentrifugiert und in PBS (0,05 M Phosphatpuffer, pH 7,2, 
0,9 % NaCI) aufgenommen, so dali die Zellzahl 10 5 /ml betrug. 100 nl der 
Suspension wurde ein Stuck der walirig behandelten Polymerfolie des 
Polymeren 4Aaus Beispiel 3 aufgesetzt. Nach 3 h Kontaktzeit in 
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wasserdampfgesattigter Atmosphare wurde der Tropfen abgenommen 
und in 2 ml Saline verdunnt. Die Kontaktstelle wurde 3 mal mit Saline 
nachgewaschen. Je 100 nl wurden auf HPG-Agar plattiert. Nach 18 h bei 
37 °C wurden die gewachsenen Kolonien gezahlt. Als Kontrollpolymer 
wurde ein Stuck Polystyrol verwendet. Parallel wurde eine Kontrolle auf 
diffundierbare Substanzen auf HPG-Agar durchgefiihrt, der mit 10 5 
Keimen K. pneumoniae angeimpft worden war. Es wurden keine 
Hemmzonen erhalten. Das Ergebnis ist in nachstehender Tabelle 
aufgefuhrt. 


Polymer 

Keimzahl pro Platte 

Polymer 4A (erfindungsgemaS) 

0 

Polystyrol (Kontrolle) 

3 000 


b) Selektiv inhibierende Wirkung des Polymeren aus Beispiel 4 

Per oben bcochricbono Kontaktinhihiornng^^ t » n i r H 6 > m jf 

Polymeren (Quat B als Comonomer) aus Beispiel 4 und vier 
Bakterienstammen sowie der Hefe Candida tropicalis ausgefuhrt. Die 
erhaltenen Filme wurden 24 h in Wasser (mehrmaliger Wechsel des 
Wassers) gelagert und nach Luftrocknung getestet. Die Abtotung wird in 
% angegeben. Oberraschenderweise konnte eine selektive Inaktivierung 
des Hefestammes festgestellt werden, wahrend bei den 
Bakterienstammen keine Wirkung festgestellt wurde. 
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Keim 

Abtotung in % 

E.coli K12 ATCC 23716 

0 

K. pneumoniae DSM 798 

0 

S. aureus* 

0 

S. epidermidis ATCC 12228 

0 

C. tropicalis CBS 6318 

70 


*= Isolat des Hygiene Instituts Gelsenkirchen von einem infizierten, zentral-venosen 
Katheter 


Beispiel 8: Verwendunasbeispiel fur ein Polymer 

Ein ca. 8 x 2 cm Polyamid-Folienstreifen wurde bis zur Halfte in die 
Dispersion aus Beispiel 4 getaucht und anschlieBend 1 h bei 70 °C 
getrocknet. Der Streifen wurde 18 h gewassert und danach bei 
Raumtemperatur an der Luft getrocknet. 

Der zur Hafte mit der Dispersion beschichtete Streifen wurde nun ganz in 
eine Zellsuspension von Staphylococcus aureus (Isolat des Hygiene 
Instituts Gelsenkirchen von einem infizierten zentral-venosen Katheter) 
getaucht. AnschlieBend wurde der Streifen kurz an der Luft angetrocknet, 
anschliefcend auf einem verdunnten Nahragar ausgelegt und uber Nacht 
bei 37 °C bebriitet. 

Ergebnis: Auf der mit der Dispersion beschichteten Halfte des Polyamid- 
Streifens beschichteten waren 4 Staphylococcus awrei/s-Kolonien 
gewachsen, auf der unbeschichteten Halfte hingegen mehrere 100. 
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PATENTANSPRUCHE 

1. Polymere mit antimikrobiellen Eigenschaften bestehend aus 

a) 99 - 40 Gew.-% nicht funktionellen vinylisch polymerisierbaren 
Monomeren und 

b) 1 - 60 Gew.-% funktionellen vinylisch polymerisierbaren Monomeren 
der allgemeinen Formel (I) 

(I) [V - A y - HSp] m - N©(Rl) 4 -(m+t) - (R2) t • X ~ 

mit 

V = Vinyl, (Meth)acroyl, Allyl oder Styryl ist, 

A = einer gegebenenfalls vorhandenen verknupfenden Einheit, die 
Alkyl, Aryl, Arylalkyl oder Hydroxyalkyl, welche auch durch 
Heteroatome, beispielsweise durch Heteroatome in Urethan-, 

Carbonat - , Eotor , Amid - oder Cthe r -G r uppe n , unleib r ochen se l n 

kann, wobei y = 0 oder 1 ist, 

HSp = ein hydrophiler Spacer der allgemeinen Formel 

(i) - (0-CH 2 -CH 2 ) r - und/oder 

(ii) - (0-CH 2 -CH(CH 3 )) s 

mit r = 0 - 40, s = 0 - 40 und r + s = 2 - 40 

sowie 

m = 1 ,2 oder 3 und 

R 1 = CH 3 , Ethyl oder Benzyl 

R 2 = ein Alkylrest mit 8-20 C-Atomen, wobei 

t= 1,2 oder 3 ist. 

X ~= CI ~, Br 7 I oder Alkylsulfat ~ 
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2. Polymere nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Monomeren b) (Meth)acrylsaureester der allgemeinen Formel (II) 


(II) [CH 2 =CR3-CO-(0-CH 2 -CHR4) n ] m . N©(CH 3 ) 4 _ (m + 1 (R2) t . X 


m = 1 ,2 oder 3, n = 2 - 40, 

R 2 = ein Alkylrest mit 8-20 C-Atomen, wobei t = 1 ,2 oder 3 ist. 
R 3 = H oder CH 3 , 
R 4 = H oder CH 3 

X ~= CI ~, Br 7 I "oder Alkylsulfat 

3. Polymere nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Monomeren b) (Meth)acrylsaureester der allgemeinen Formel (III) 

(III) CH 2 =CR 3 -CO-(0-CH 2 -CH 2 ) u -N©(CH 3 )- R 2 • X~ 
C H 2 =C R 3 -C 0-(0-C H 2 -C H 2 )^ 

mit 

u + v = 6 - 20 , 

R 2 = ein Alkylrest mit 8-20 C-Atomen, 
R3 = H oder CH 3 , 

X ~= CI ~, Br 7 I "oder Alkylsulfat 
sind. 

4. Polymere nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Monomer b) Quat A gemali Formel (IV) 

(IV) CH 2 =C(CH 3 )-C0-(O-CH 2 -CH2) u -N©(CH 3 )-(C 1 2H25)- CI " 
CH 2 =C(CH 3 )-CO-(0-CH 2 -CH2)v 

wobei u+ v = 10 ist, enthalten ist. 


wobei 
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5. Polymere nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Monomeren b) (Meth)acrylsaureester der allgemeinen Formel (V) 

(V) CH 2 =CR3-CO"(0-CH 2 -CH 2 ) w - N©(CH 3 ) 2 - R 2 • X " 

wobei 

w = 2 - 40, 

R 2 = ein Alkylrest mit 8-20 C-Atomen, 
R 3 = H oder CH 3 , 

X "= CI ~, Br 7 I "oder Alkylsulfat 
enthalten sind. 

6. Polymere nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dad das 
Monomer b) Quat B der Formel (VI) 

(VI) CH 2 =C(CH 3 )-CO-(0-CH 2 -CH 2 ) 2 - N©(CH 3 ) 2 -(C 14 H29) • CI " 
enthalten ist. 


7. Verwendung eines Polymeren nach einem der AnsprCiche 1 bis 6 fur 
Kunststoffe oder Kunststoffuberzuge mit einer antimikrobiellen 
Oberflache. 


BNSDOCID: <WO 


9821253A1 I > 



# 


WO 98/21253 


PCT/EP97/05806 


8. (Meth)acrylat-Monomer gemaS Formel (II) 

(II) rCH 2 =CR3-CO-(0-CH 2 -CHR4) n ] m . N©(CH 3 ) 4 _ (m + 1 , . (R2) t . X ~ 
mit m = 1,2 oder 3, n = 2 - 40, 

R 2 = ein Alkylrest mit 8-20 C-Atomen, wobei t = 1 ,2 oder 3 ist. 
R 3 = H oder CH 3 , 
R 4 = H oder CH 3 

X ~= CI ", Br 7 1 "oder Alkylsulfat 

9. Monomer nach Anspruch 8, gekennzeichnet durch die Formel (III) 

(III) CH 2 =CR 3 -CO-(0-CH 2 -CH 2 ) u _N®(CH 3 ). R 2 • X~ 
CH 2 =CR 3 -CO-(0-CH 2 -CH2)<^' 

wobei 

u + v = 6 - 20, 

R 2 = ein Alkylrest mit 8-20 C-Atomen, 
R 3 = H oder CH 3 , 

X ~= CI ~, Br 7 I oder Alkylsulfat 

10. Monomer nach Anspruch 8 oder 9, gekennzeichnet durch die Formel 

(IV) CH 2 =C(CH 3 )-CO-(0-CH 2 -CH 2 ) u - ? N©(CH 3 ). (C 12 H 2 5)7 CI " 
CH 2 =C(CH 3 )-CO-(0-CH 2 -CH 2 )v 

wobei u + v = 10 ist. 
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1 1 . Monomer nach Anspruch 8, gekennzeichnet durch die Formel (V) 

(V) CH 2 =CR 3 -CO-(0-CH 2 -CH 2 ) w - N©(CH 3 ) 2 - R2 • X ~ 

wobei 
w = 2 - 40, 

R 2 = ein Alkylrest mit 8-20 C-Atomen, 
R 3 = H oder CH 3 , 

X = CI , Br , I oder Alkylsulfat 
ist. 

12. Monomer nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch die Formel 

(VI) CH 2 =C(CH 3 )-CO-(0-CH 2 -CH 2 ) 2 - N©(CH 3 ) 2 -(C 14 H29) ■ CI " 

13. Verfahren zur Herstellung eines antimikrobiellen Polymers durch 
radikalische Polymerisation 99 bis 40 Gew.-% von nichtfunktionellen 
vinylisch polymerisierbaren Monomeren und 1-60 Gew.-% (Meth)acrylat- 
Monomeren nach einem der Anspriiche 8 bis 12. 
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